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(54) Hydroizolacni termoplastickfi hmota 



OCelem vynnlezu je zfsk&nf hydroizolaCm ter- 
moplasticke hmoty b!16 nebo jine barvy, kterS 
by m6)a zvySenou ohebnost za chladu a byla 
vhodnfi k vytvafenl plosnfch a jin^ch utvaru a 
povlaku na nosn6m podkladu. 

Hmota podle vynalezu sestdvd z 60 al 15 % 
hmot. amorfniho polypropylenu o moiekuiarnl 
hmotnostl 60 000 at 400 000 s bodem mCknutf 
nad 130 °C KK, 5 al 30 % hmot. ole)ov6ho zmSk- 
covadla o viskozitfi 20 aZ 200 cSt pf l 50 °C a 35 
a2 55 % hmot. minerfilniho plniva a plgmentd. 
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Vynfilez se tfkfi hydroizolaCnf termoplasticke" 
hmoty na bazl uhlovodiku, obsahujfcl zmfikfio- 
vadlo a plnlva. 

Dosud pouzlvane hydrolzolaCnl hmoty, jako 
jsou asfalty a jlm podobnS materialy, jsou zpra- 
Wdla cern6 barvy. Pohlcuji proto sling sluneCnl 
paprsky a v. dfisledku toho se pomernS rychle 
rozklSdajl chemicky a mechanicky. Jejich oheb- 
nost za chladu je nedostateCna" a proto se pfed- 
pisuje normaml, aby hydrolzolaCnl prace se Jiml 
prov^dCly za teplot nad +5°C cot omezuje sta- 
vebnf sez6nu. Pfl pouZitl jako hydroizolaCni 
vrstva na stavebnich objektech se tyto hmoty 
mechanickfm nam6h6nlm pfi deformacich za 
chladu trhajl nebo praskajf. Nfisledkem toho pak 
dochazf k prosakovSni vody poruSenou hydro- 
izolaCni vrstvou. 

Lfvedene* nedostatky odstranuje podle vynSle- 
zu hydrolzolaCnl termoplasticka hmota na bazi 
uhlovodiku obsahujlclch zmfikCovadlo a plniva. 

Jeji podstata spofilvfi v torn, te sestSva z 60 
at 15 % hmot. amorfnlho polypropylenu o mole- 
kulSrnf hmotnosti 60 000 at 400 000 s bodem 
mfiknutt nad 130°CKK, 5 ai 30% hmot. olejov§- 
ho zmtSkcovadla o viskozitg 20 at 200 cSt pfl 
50 °C a 35 at 55% hmot. miner£lnlch plniv a 
pigmentu. Podle dalSlch vfznakfl vynalezu muze 
b?t olejove zmgkcovadlo tvofeno olejov^m poly- 
propylenem o molekulfirni hmotnosti 400 at 600 
nebo ropnym olejem o vlskozitfi 0,20 at 2,00 
cm 2-1 pfi 50 °C. Konecnfi podle posledm'ho v?- 
znaku muze byt 2 at 10 % hmot. plniva tvofeno 
supinkovfm hlinlkem nebo slidovfmi supinkaml 
a zbytek 33 az 40 % hmot. mtnerainim plnivem. 

Podle vynalezu se ziskS hydrolzolaCnl termo- 
plasticka hmota b!16 nebo jine" barvy, se zv?5e- 
nou ohebnostl za chladu, vhodnfi" k vytvfifenl 
plosnfch a Jlnfch utvaru a povlaku na nosnem 
podkladu. 



Amorfnl polypropylen je sam o sobe v ten- 
kych vrstvSch prusvitny a m£ bllou ai svfitle 
nalloutlou barvu. Pfimisenlm vhodnfch plnidel, 
pflpadnC barevnych pigmentu se z nfij vyrobf 
hmota libovolne barvy, pflpadng se zvfsenou 
odrazivosti svetelnfch a sluneCnlch paprsku. 
Pomod vhodnfch olejovych zm&kCovadel se 
staue amorfnl polypropylen hmotou ohebnou jak 
zatepla tak i zastudena. 

Hmota podle vynalezu je dale bliZe popsana 
podle dvou pflkladti provedeni. 

Pfiklad 1 

Hmota, sestavajlcl z 33 % hmot. amorfnlho 
polypropylenu s bodem mfiknutl 158 °C KK byla 
zahfata se 17 % olejov6ho polypropylenu o mo- 
lekulnrnl vfize 400 at 600 a roztavena pfi teplotft 
160 ai 180 °C. Pote se do taveniny pf imlsilo plni- 
vo o 47 % hmot. mlete kfldy a 3 % hmot. supin- 
kov6ho hliniku v pastfe. 

Hmota vykazovala bod mBknuti nad 140 °C KK, 
bod ldmavosti podle Frasse pod — 25 °C a odraz- 
nost sv6teln?ch paprsku nad 70 %. Hmota byla 
ve vrstve" tlust6 2,5 mm ohebna pfi teplotS 
— 15 °C kolem trnu o prumSru 10 mm. 

Pflklad 2 

Hmota, sestavajfcl z 33 % hmot. amorfnlho 
polypropylenu s bodem mSknutl 158 °C KK, byla 
zahfata s 19 % hmot. minerainiho oleje o visko- 
zitC 0,70 cm^" 1 pfl 50 °C a roztavena pfi teplotfi 
160 at 180 °C. Do taveniny bylo pfimlseno 48% 
hmot. mikroasbetu objcmovS hmotnosti 1600 g/ 
/litr. Hmota vykazovala tyt62 vlastnostl jako 
v pffkladu 1. 
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1. Hydroizolafini termoplastlckfi hmota na bdzi 
uhlovodJku, obsahujlci zmSkfiovadlo a plniva, 
vyznacena" tim, 2e sestfiv^ z 60 ai 15 % hmot. 
arniorfjiiho polypropylenu o molekulirni hmot- 
nosti 60 000 at 400 000 s bodem raSknutf nad 
130 °C KK, 5 at 30 % hmot. olejov&ho zmfikco- 
vadla o viskozitfi 0,20 at 2,00 cm 2 s _1 pfi 50 °C 
a 35 at 55 % hmot. mineralnJho plniva a pig- 
mentu. 

2. HydrolzolaCnl hmota podle bodu 1, vyznaCena" 
tim, ie olejov6 zmCkCovadlo je tvofeno olejo- 



v^m polypropylenem o molekul6rm hmotnosti 
400 at 600. 

3. Hydroizolacni hmota podle bodu 1, vyznaCena 
tim, te olejove zmfikoovadlo je tvofeno rop- 
nym olejem o viskozitfi 0,20 at 2,00 cm^- 1 
pfl 50 °C. 

4. HydrolzolaCni hmota podle bodu 1 ai 3, vy- 
znacena* Urn, ie 2 at 10 % hmot. plniva je 
tvofeno supinkovfm hllnlkem nebo slidovymi 
supinkami a zbytek 33 ai 40 % hmotnosti 
tvofi minerSlnl plnlva. 
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